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Feld Nr. I Grundlaqe des Berichts 

□ Z£ vlrlMig. Prttung (nach Begeln 55.2 undfcder 55.3) 
ZTprtnglich eingereicht" und sind ihm n,cht be,gefugt): 



Beschreibung, Selten 

1-4 

Anspruche, Nr. ; 
1-9 



\%' indWursprQnglicheingereichtenFassung. -.-5... 

' 5 eingegangen am 03.1 1 .2005 mit Schreiben vom 03.1 1 .2005 

: eingegangen am 03.1 1 .2005 mit Schreiben vom 03.1 1 .2005 



o v \* 



□ einem Sequenzprotokol. unoVbder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfe.d betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Biatt/Abb. 

(Regel 70.2 c)). 

Beschreibung: Seite 1-4 
Anspruche: Nr. 1-9 
□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

a aS»&.T-n (genaue Angabenjr. 
"ersetzt" versehen werden. 



r- i-i ~** or^T *oc a //l HQ /. lam ipr 9004^ 
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Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 1-9 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 1-9 
Ja: Anspruche: 1-9 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7); 
siehe Beiblatt 




siehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Bescheides 

Die mit Fax vom 03. November 2005 eingereichten Anderungen bringen Sachverhalte ein, 
die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT uber den Offenbarungsgehalt der interna- 
tionalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei urn 
folgende Anderungen: 

Das Merkmal "Superweichmacher C-3" wurde auf Seite 2 der Beschreibung ersetzt durch 
das Merkmal "sulfonierte Naphthalin-Formaldehyd-Kondensate als FlieBmittel". Esfindet 
sich jedoch in der ursprunglichen Anmeldung keine Basis fur diese Anderung. . 

Der Hinweis des Prufers Im Intematibnalen Recherchenbericht, daB die Zusammen- 
fassungen der Patentschriften RU 21 779 1 9, WO 00/30993 sowie LV 1 0006 v : 
mo gltchweise auf "sulfonierte Naphthalin-Formaldehyd-Kondensate als Fliessmittel" 
hinzuweisen scheinen . kann nicht als Offenbarungsquelle gelten, solange keine 
Obersetzungen der Originaloffenbarungen und/oder technische Datenblatter dies 
beweisen. 

Grundlage des vorliegenden Berichts ist daher der ursprunglich eingereichte 
Anspruchssatz. 

Zu Punkt HI 

Keine Erstellung eines Gutachtens iiber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

Die geltenden Patentanspriiche 1 bis 9 beziehen sich auf ein Produkt, das (u.a.) mittels 
folgender Merkmale definiert wird: 

H1 : "Superweichmacher C-3" 
H2: "Hydrophobisator 139-282" 
H3: "Lignopan B" 

Die Verwendung dieser Merkmale muB im gegebenen Zusammenhang als Mangel an 



Formblatt PCT/Betblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT PCT/DE2004/002623 



(BEIBLATT) 



Klarheit im Sinne von Artikels 6 PCT erscheinen, da die oben genannten Merkmale s.ch 
auf Handelsnamen zu beziehen scheinen. Es ist unmoglich, die vom Anmelder gewahlten 
Parameter mit dem zu vergleichen, was der Stand der Technik hierzu offenbart. Der 
Mangel an Klarheit ist dergestalt, daB er eine sinnvolle vollstandige Recherche unmoglich 



war. 



Im Hinblick auf die Zusammenfassungen der Patentschriften RU 2177919, WO 00/30993 
sowie LV 10006 erscheint das Merkmal "Superweichmacher C-3" moglichweise auf 
"sulfonierte Naphthalin-Formaldehyd-Kondensate als Fliessmittel" hinzuweisen. : - 

Die Recherche wurde daher beschrankt wurde auf ein Betonzusatzmittel enthaltend eine 
Kombination einzelner Zusatzmittelkomponenten darunter: 

M1 • "sulfonierte Naphthalin-Formaldehyd-Kondensate als Fliessmittel" •' 1 . > ^ • 
M2: "Silikonemulsion als wasserabweisendes Zusatzmittel" (siehe Zeile 35 der 
vorliegenden Beschreibung) : 
M3: "elektrolytisch modifizierte Lignosulfonsauren" (siehe Zeilen 32-33 der vorl.egenden 

Beschreibung) 

In dem vorliegenden Bescheid werden daher die Merkmale H1 - H3 in analoger Weise 
gemaB den Interpretationen Ml -M3 behandelt. 

BerrOndete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : RU-C2-2 177 919 (MOROZOV JURIJ LEONIDOVICH; TSEL'NER MIKHAIL 

EFIMOVICH) 10. Januar2002 
D2: WO 99/15475 A ("HOLDERBANK" FINANCIERE GLARUS AG) 1. April 1999 

2. Auch angesichts der Argumentation des Anmelders im Schreibens vom 03. 
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November 2005, erfullt die vorliegende Anmeldung nicht die Erfordernisse des 
Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Anspriiche 1 bis 9 nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht. 

2.1 . Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
Gegenstand der Anspruche 1 bzw. 9 angesehen; soweit dieser Anspruch zu 
verstehen ist, offenbart dieses Dokument die folgenden Merkmale des Anspruchs 
(die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): 

Eine Zusatzmittelkombination fur Beton enthaltend elektrolytisch modifizierte 
>£•:■:.'&•■ -si Lignosulf onate mit einem Molekulargewicht von 10 bis 50 kDa; sulfonierte 
. Naphthalin-Formaldehyd-Kondensate sowie eine wasserabweisende 
. Organosilikon-Komponente. ' 

ll ■ , • , 

: . * Der Gegenstand der Anspruche 1 bzw. 9 unterscheidet sich von D1 dadurch, daB 
zusatzlich Thiosulfat, Thiocyanat und / oder Natriumsulf at in Kombination mit 
Natriumcarbonat zugegeben werden. 

Es ist hingegen anzunehmen, daR der Fachmann, der - ausgehend von der Lehre 
von D1 - den beschleunigenden und festigkeitssteigernden Effekt weiter zu 
ver bessern sucht, auf D2 zuruckgreift, in dem mineralische Salze wie Thiosulfate, 
Thiocyanate und / oder Carbonate in Kombination mit Lignosulfaten und sulfonierten 
Naphthalin-Formaldehyd-Kondensaten verwendet werden urn 
Festigkeitsentwicklungen zu beschleunigen (siehe Seite 3; Zeilen 5 bis 25). Da keine 
unerwarteten Effekte im Vergleich zum Stand der Technik nachgewiesen wurden, 
erscheint der Gegenstand der unabhangigen Anspruche 1 bzw. 9 daher als in 
naheliegender Weise aus der Kombination von D1 mit D2 zu resultieren und kann 
deshalb nicht als erfinderisch angesehen werden. 

Der Anmelder verweist im Schreiben vom 03.11.2005 auf einen Untersuchungs- 
bericht des IBBI (Ingenieurburo fur Baustoffanwendung, Bauwerkunterstiitzung und 
Instandsetzungsplanung) aus dem unerwartete Effekte bzgl. Friihfestigkeiten 
hergeleitet werden. Dieser Bericht beschreibt jedoch Fruhfestigkeitssteigerungen in 
einer Betonmischung, die ausschlieBlich elektrolytisch modifizierte 
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Lignosulfonsauren (Lignopan B) in einer Menge von 1 .5% enthalt, jedoch keine 
weiteren Betonzusatzmittel. Dieser Bericht zeigt daher keine. Effekte auf, die von 
einer Zusatzmittel-Kombination von elektrolytisch modifizierten Lignosulfonsauren, 
sulfonierten Naphthalin-Formaldehyd-Kondensaten und wasserabweisendem 
Organosilikon (wie aus D1 bekannt) mil Thiosulfaten, Thiocyanaten und / oder 
Carbonaten (wie aus D2 bekannt) resultieren. 



2.2. Die abhangigen Anspriiche 2 bis 8 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit 
den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse 
des PCT in bezug auf Neuheifcbzw -erfinderische Tatigkeit erfiillen. Die Griinde dafiir 
sind die folgenden.;.. : . -.-«.. ■■•>■>: . • 

Keine uberraschenden Effekte wurden fur den Gegenstand der abhangigen f 
Anspriiche 2 bis 8 demonstriert. Bei den Merkmalen der abhangigen Anspriiche 2 bis 
8 handelt es sich vielmehr nur um naheliegende Moglichkeiten, aus denen der 
Fachmann im Rahmen der Herstellung von Beton (Auswahl gangiger Feinr bzw. 
Grobzuschlage mit gangiger Sieblinie) ohne erfinderisches Zutun den Umstanden 
entsprechend auswahlen wurde. Daher kann keine erfinderische Tatigkeit 
zugestanden werden. 

Zu PunktVIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die Anspriiche 1 
bzw. 9 nicht War sind. 

Bei den in den Ansprfichen 1 und 9 verwendeten Begriffen "Superweichmacher C-3", 
"Hydrophobisator 139-282", "Lignopan B" handelt es sich anscheinend um 
eingetragene Warenzeichen, die keine klar umrissene Bedeutung haben, da sie 
international nicht als Standardausdriicke anerkannt sind. Die Verwendung dieser 
Begriffe fuhrt daher zu einer unklaren Definition des Gegenstandes dieser Anspriiche 
(siehe dazu auch Punkt III). 
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Der in den Anspriichen 1 bzw. 9 benutzte Ausdruek "kJ" als Einheit fur ein 
Molekulargewicht ist unklar und laBt den Leser fiber die Bedeutung des betreffenden 
technischen Merkmals im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daB die Definition des 
Gegenstands dieser Anspriiche nicht klar ist. Im Hinblick auf D1 wurde der Ausdruek 
als "kDa" interpretiert. 
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Frgschbeton und Frischbetonzumischprodukt 

Die Erfindung betriffl die Zusammensetzung von Frischbeton und Zumischprodukten 
5 fQr Frischbeton und kann im Bauwesen Verwendung finden beim Produzieren von mo- 
noiithischen und vorgefertigten Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, In Spritzmassen 
und auch in der ErGlforderindustrie bei der Fertigung von Einpress- und Isolierzement- 
stoffen. 

10 Bekannt ist Frischbeton, der Portiandzement (z. B. 32,5-Zement entsprechend russi- 
schem M400) enth§lt sowie Quarzsand, Schotter, Wasser v Glyzerin und Zumischpro- 
dukten aus folgenden Komponenten (in Masseprozent): Fixiersalz 8,3 - 12,0, Natri- 
urnrhodanid 16 - 20, Arsenverbindung 0,002 - 0,02, Wasser 72,0 - 75,7 und dabei 
folgendem VerhSltnfs der Komponenten des Frischbetons (in Masseprozent): Zement 

15 10 - 16 f Schotter 38 - 62, Sand 25 - 40, Glyzerin 0,005 - 0,048, Zumischprodukte 
0,05 - 0,25, Wasser Rest (Patent der Russischen Federation Nr. 2081083, 1997). 

Bekannt ist Gleitmittel fur Frischbeton in Form eines Komplexmodifikators mit folgen- 
den Komponenten (in Masseprozent): Dispersmineralkomponente auf Grundlage von 
20 Siziliumoxid der Bergartgruppe (Produkt der Raumung von Ofen, die kristallinen Kalk- 
stein und/oder Ferrosilicochrom und/oder Silicokalzium ausschmelzen und/oder Stein- 
kohle verfeuem) 51,9 - 94,1. Salze organischer Sauren 4.7 - 45,5 und Wasser (Rest) 
(Patent der Russischen Federation Nr. 2160723, 20.12,2000). 

25 NSchstiiegender Stand der Technik zum angemeldeten Frischbeton ist Frischbeton, 
der Zement enthait,. sowie Grob- und/oder Feinzuschlag aus Eruptivgestein, Meta- 
morphit oder geschichtetem Gestein, Eisenschlacke Oder HOttenbims, BlShtonbausand 
und/oder Sand, Wasser und Zumischprodukte aus folgenden Komponenten (in Masse- 
prozent): Mikrokieselsaure oder Perlit oder Diatomit oder Trepel 50 - 65, Superwetch- 

30 macher C-3 15-20, neutralisierte Luft heranziehendes Harz oder hydro^obisiertes 
SJIIkonmehl 0,1 - 0,5, Lignopan mit einem Molekulargewicht von 10 - 50-teJ- 10 - 12, 
wobei der Gehait von dem Zumischprodukt im Frischbeton 1 bis 5 Prozent der Ze- 
mentmasse betrSgt 

35 NSchster Stand der Technik zum angemeldeten Zumischprodukt ist das Zumischpro- 
dukt fOr Frischbeton mit folgenden Komponenten (in Masseprozent): Mikrokieselsaure 
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Oder Perlit oder Dlatomit Oder Trepel 50 - 65, Supetweichmacher C-3 15 - 20. neutra- 
lisierte Luft heranziehendes Harz oder hydrop^iobisiertes Silikonmehl 0,1 - 0,5, Ligno- 
pan mit einem Molekulargewicht von 10 - 50-teMO - 12 (Patent der Russischen Fede- 
ration Nr. 2177919, 10.01.2002). 

5 

Die Aufgabe dieser Erfindung ist die Beschleunigung des Abbindens und Erhaitens 
des Frischbetons und Steigerung der Festigkeit des Betons. 

. Diese Aufgabe wird dadurch gelflst, dass im Frischbeton derZement, Grob- und/oder 
10 Feinzuschlag enthalt sowie Washer und Zumischprodukte mi^Superweichtnacher C-2$ 
C^(,Hydrophobisator (139-282))und(Lignopan B)(russische AnmekJu^Nr. 2004130768 
yom 21. Oktober 2004) mit einem Mol|k^largewicht von 10 - 50 M das angegebene 
Zumischprodukt Entschaumer als |l lydrophobisator| sowie Fixiersalz und/oder Ammoni- 
umrhodanid und/oder Natrium und/oder Natriumsulfat (Na 2 S0 4 ) und Natriumkarbonat 
15 mit dem folgenden KomponentenverhSltnis (in Massenprozent) aufweist: 

^SapeTwefchmacher C»3 l 0-40 

]Pei Ji i guyu buii u l lydi up l i ob i'uJ t or| < ^<> 0,02-0,06 

fe as angegebono Ugnopan Bf O 10-20 
20 Fixiersalz und/oder Ammoniumrhodanid und/oder 

Natrium und/oder Natriumsulfat 40 - 55 

Natriumkarbonat 1-2 

mit einem Gehalt des Zumischproduktes von 0,6 - 1,5 Prozent der Masse von Zement 
25 Dabei kann der Frischbeton Zement, Zuschlag und Wasser mit dem folgenden Ver- 
haltnis enthalten. kg/m 3 : Zement 300 - 520, Zuschlag 1 590 - 2030, Wasser 105 - 200. 
Grob- oder Feinzuschlag. Schotter und/oder Bausand als Grobzuschlag def KorngrOBe 
5-20 oder 5-40 mm, als Feinzuschlag Sand mit einer KorngrOBe von nicht mehr als 
5mm, mindestens eine Komponente ausfolgender Gruppe: Quaizsand, Eruptivgestein, 
30 Metamorphiksand, Blahtonsand, Bsenschlackesand und mindestens eine Komponente 
aus der folgenden Gruppe als Grobzuschlag: Eruptivgesteinschotter, Metamorphik- 
schotter, Sedimentgesteinschotter, Bsenschlackesand, Blahtonschotter, HOttenbims- 
schotter. 

35 Die angegebene Aufgabe wird auch dadurch gel6st, dass Gleitmittel fpr Frischbeton. 
<C>(^Superweichmacher C-3^bnth§lt sowie^drophobisato^undjjLignopan B^it einem Mo- 

$0 & 
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lekulargewicht von 10 - 50 kJ-, Entschaumer als py drophobio ot or -( 130 282} und Fixier- 
salz und/oder Ammoniumrhodanit und/oder Natrium und Natriumkarbonat mit dem fol- 
genden Komponentenverhaltnis (in Masseprozent): 

^tfpefwetehmacherC=3-( C$ ^ t 0-40 
[ Der ongogobcnc I lydrophobi o ot orf <"?0 0,02-0,06 

Bgg awwanahnnn I innfinin B < ^ ~? 1 0 — 20 



3 at> an g egebene Lignopan -B^ 
Fixiersalz und/oder Ammoniumrhodanit und/oder 

Natrium und/oder Natriumsulfat 40 - 55 

10 Natriumkarbonat 



1 -2 



Man kann im Frischbeton folgende Komponenten benutzen: 

Bindemittel - Portlandzement, Puzzolanportlandzement, HQttenportlandzement, 
15 schnellerhartendendes Portlandzement, Tonerdezement in einer Quantity von 300 - 
520 kg/m; Grobzuschlag der Korngroile 5 - 10 mm oder 5 - 20 mm Oder 5 - 40 mm - 
mindestens eine Kbmponente der folgenden Gruppe: Eruptivgesteinschotter, Meta- 
morphikschotter, Sedimentengesteinschotter, aufgehaldete Sohlackeschotter, granu- 
. lierte Sohlackeschotter, Blahtonschotter, Huttenbimsschotter. 



20 



25 



Feinzuschlag der KorngrdBe von nicht mehr als 5 mm - mindestens eine Komponente 
der folgenden Gruppe: Quatzsand. Quarzspatsand, Kalksteinsand, Eruptiv- oder Me- 
tamorhikgesteinsand, Eisenschlackesand und Blahtonsand. Das Gesamtgehalt des 
Zuschlags im Frischbeton ist 1590 bis 2030 kg/m 3 , Wasser 1 05 - 200 kg/m 3 . 

Das Komponentenverhaltnis im Frischbeton kann je nach erforderlicher Betonsorte und 
Formgebungsart variieren. 



Die folgenden Komponenten kSnnen beim Mischen des Zumischproduktes verwendet 
30 werden: 

. ..LignopaijB - elektrolytisch modifizierte Lignosulfonate mit einem Molekulargewicht von 
1O-50fef. 

w Hydrophobisator-C n t oohaumcr <;> 
35 Silikonemulsion (1 39-282) (russische GQtevorschrift 6-02-1-529-86) 

J3up^uwei U u . .dd.c r G3i " (russische GQtevorschrift 6-36-0204229-625-90) 
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Fixiersalz (russische GOtevorschrift 2141-084-00209527-99) 

Ammoniumrhodanid 

Natriumkarbonat, 

5 wobei Fixiersalz und Ammoniumrhodanid als Reinprodukte zugegeben warden kennen 
und/oder enthalten in einem Produkt zum Beispiel Koxochemieproduktion. Das Zu- 
mischprodukt wird durch Vermischung der angegebenen Komponenten gemacht. Zu- 
sammensetzungen des Zumischproduktes sind in Tabelle 1 aufgefQhrt. Das Zumisch- 
pro^ukTwii^^ 

10 

Die Zusammensetzung des Frischbetons und die Betonbeschaffenhelt mit diesem Zu- 
mischprodukt ist in Tabeile 2 aufgefQhrt 

Anmerkung: Folgende Zusammensetzungen des Zumischproduktes aus Tabelle 1 
1 5 werden in Tabelle 2 in den Beispielen verwendet: 

Beispiel 2 - Zusammensetzung 1 
Beispiel 4 - Zusammensetzung 2 
Beispiel 6 - Zusammensetzung 3 
20 Beispiel 8 - Zusammensetzung 4 
Beispiel 10 - Zusammensetzung 1 
Beispiel 12 - Zusammensetzung 2 
Beispiel 14 -Zusammensetzung 3 

25 Die angegebenen Prufungsbefunde zeigen die hone Wirksamkeit des erfindungsge- 
maBen Zumischproduktes„Llgnopan B-2? dessen Veiwendung Im Beton In der Menge 
von 0,6 - 1,5 % yon der Zementmasse erlaubt, eineri Frischbeton mit beschleunigtem 
Abbinden und Harteverhalten herzustellen und eine hehere Festigkeit des Betons zu 
erreichen. 
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Anspruche 

1 Frischbeton, enthaltendZement sowie Zuschjag, Wasser und Zumischprodukte 
mitjuperweichmacher C^^drophobisator>ndgjgnopan B>it dem^olekularge- 
5 wicht von 10 - 50 gekennzeichnet durch Entschaumer ate iHydfopliobbaloij (130 
-382)1 sowie Fixiersalz und/oder Ammoniumrhodanid und/oder Natrium und/oder Natri- 
umsulfat und Natriumkarbonat mit dem folgenden Komponentenverhaltnis (Massenan- 
teil): 

[gupe i' wi o i d HuiadiefC^ XV _ 0-40 

10 ^Dorongogobono H ydrophobisator [ 0,02-0,06 

^Daa angog c be i w Lignupan D ( 10-20 
Fixiersalz und/oder Ammoniumrhodanid und/oder 

Natrium und/oder Natriumsulfat 40-55 
Natriumkarbonat 1 " 2 ' 
15 mit einem Gehalt des Zumischproduktes von 0.6 - 1.5 Massenanteil der Zementmas- 

se. 

2. Frischbeton nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass es die angegebe- 
nen Komponenten mit dem folgenden Verhaltnis enthalt 

20 Zement 30O-500kg/m* 

Zuschlag 1590- 2030 kg/m» 

Wasser 105-200kg/m' 

3. Frischbeton nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es Grob- 
25 und/oder Feinzuschlag enthalt. 

4. Frischbeton nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch Schotter und/oder Bau- 
sand als Grobzuschlag. 

30 5. Frischbeton nach Anspruch 3 oder 4, gekennzeichnet durch Grobzuschlag der 
KomgrOBe 5-20 oder 5-40 mm. 

6. Frischbeton nach einem der AnsprOche 3 bis 5, gekennzeichnet durch Sand mit 
der Greiie von nicht mehr als 5 mm als Feinzuschlag. 
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7. Frischbeton nach einem der AnsprQche 3 bis 6, gekennzeichnet durch mindes- 
tens eine Komponente derfolgenden Gruppe als Feinzuschlag: Quaizsand, Eruptivge- 
steinsand, Metamorphiksand, Blahtonsand. Eisenschlackensand. 

5 8. Frischbeton nach einem der AnsprQche 3 bis 7, gekennzeichnet durch mlndes- 
tens eine Komponente der fblgenden Gruppe als Grobzuschlag: Eruptivgesteinschot- 
ter, Metamorphikschotter, Sedimentgesteinschotter, Eisenschtackenschotter, Blahton- 
schotter und HOttenbimsschotter. 

10 9. aimischprodukt fQr Frischbeton mifsupemeichmachi^C-S^owiel^drophobi- 
sator^opan djlmit dem {dolekulargewicht vom 10 - 50**. gekennzeichnet durch 
Entschaumer als ( - iydrophobisator (130 2 8 2) [und Fixiersalz und/oder Ammoniumrho- 
danid und/oder Natrium und/oder Natriumsulfat und Natriumkarbonat mit dem folgen- 
den Komponentenverhaltnis (Massenanteil): 



15 




0-40 
0,02-0,06 
10-20 



20 



Fixiersalz und/oder Ammoniumrhodanid und/oder 

Natrium und/oder Natriumsulfat 
Natriumkarbonat 



40-55 
1-2 




Dokuroent: 675826.2 [HAMBURG] 
(-ir»rkir\rnTrf» Dl ATT 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record. 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

j^&LACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

jS LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

Preferences, or exb™ submitted A re poor QUALITY 

□ OTHER: ; 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



